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I. Grundlage des Berichts 

1. Hinslchtlich der Bestandteile der intemationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgele0 warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprungiicfi 
eingereictif and sind ihm niclit beigefugt, weil sie Iceine Anderungen entlialten (Regein 70. 16 und 70. 1 7)): 

Beschreibung, Seiten 

1- 8 In der ursprQnglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

2- 12, 14-23, 26-28 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

1,13, 24, 25 eingegangen am 03.04.2004 mit Schreiben vom 01 .04.2004 

Zeichnungen, Blatter 

1^3i3 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

2. Hinslchtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofem 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache: zur VerfQgung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fQr die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden Ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undA)der 55.3). 

3. Hinslchtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undAxler Aminosauresequenz ist die 
intemationale vorlaufige Prtkfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgef Qhrt worden, das: 

□ in der Intemationalen Anmeldung in schriftllcher Form enthalten Ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtr^giich in schriftlicher Form eingereicht worden ist 

□ bei der Beh5rde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtrdglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoil nicht Qber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung Im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schrlftilchen 
Sequenzprotokoil entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefalien: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



Formblatt PCTi)PEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PROFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03yD2774 



5. □ Dieser Bericht is! ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen GrQnden nach Auffassung der Behdrde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprQngllcli 
eingerelcliten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufOgen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkelt und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: Anspruche 1-28 

Nein: Anspruche 
ErFinderisclie TS^tigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-28 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: AnsprQche: 1-28 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Belbiatt 
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?u PunktV 

Begrtindete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 



1 . Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1: DE 199 49 318 A (MENZOLIT FIBRON GMBH) 15. MSrz 2001 (2001-03-15) 

2.1 Das Dokument D1 , das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, 
offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Harzmatten aus faserverstarkten 
Kunststoffen, Sheet Molding Compounds, zur Venwendung als Halbzeug be! der 
Herstellung von Bauteilen nach dem FlleBpressverfahren (vgl. Spalte 1 , Zeilen 3-6), 
wobel die Gelegeverstarkung der Harzmatten aus mindestens einer Lage sich 
kreuzender Faser geblldet wird (vgl. Spalte 4, Zeilen 54-63), wobei die Ausrichtung 
dieser Fasem, die Faserorientierung, auf die Belastung durch die auf das Bauteil 
angreifenden Krafte abgestimmt wird (vgl. Spalte 1 , Zeilen 55-68), 

von dam sich der Gegenstand des Anspr uchs 1 dadurch unterscheidet. dal3: 

die GelegeverstSrkung, die einer textilen Stmktur gleicht, aus endlosen Fasem 
geblldet wird, 

die Gelegeverstarkung einstQckig von einer Rolle abgezogen und nach der 
Trankung mit dem Harz der vorgegebenen Kontour entsprechend zugeschnitten 
wird. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). 

2.2 Die mit der vorlieaenden Erfindung zu losende Aufqabe kann somit darin gesehen 
werden, die teuere und komplizierte Herstellung von Harzmatten. 

2.3 Bel der Herstellung von Harzmatten (vgl. Dokument D1) besteht die Verstarkung aus 
unidirektionalen ausgeiichteten Fasem. FQr die Herstellung eines Bauteiles mOssen 
deshalb die Zuschnitte fur jede Belastungsrichtung mit einer der Belastung im Bauteil 
entsprechenden Orientierung der Fasem abgeiegt werden. 

Bei der Losung der voriiegenden An melduna dagegen sind die Fasem bereits so 
angeordnet , daB sie in einer Richtung verlaufen, in der die das Bauteil angreifenden 
Krafte wirken. 

Keine der zitierten Entgegenhaltungen zeigt oder legt die o. a. Losung nahe. Deshalb 
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beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erf inderischen Tatigkeit (Arti* 
kel 33(3) PCT). 

2.4 Die Anspruche 2-12 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

3.1 Dokument D1 offenbart waiter eine Harzmatte, wobei die Ausrichtung der Fasem die 
Faserorientierung, auf die Belastung durcii die auf das Bauteil angreifenden Krafte 
abgestimmt ist (vgl. Spalte 1, Zeilen 55-68), 

von dem sich der Geaenstand des Anspruchs 13 dadurch unterscheidet. daB die 
Gelegeverstarkung der Harzmatte mindestens eine Lage sich kreuzender endloser 
Fasern umfaBt, die einer textilen Struktur gleicht. 

Der Gegenstand des Anspruchs 13 ist somit neu (Artikei 33 (2) PCT). 

3.2 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, die komplizierte Struktur von Harznnatten. 

3.3 Keine der zitierten Entgegenhaltungen zelgt oder legt die Losung nahe, bei der die 
Gelegeverstarkung einer textilen Struktur aus genau orientierten endlosen Fasem 
gleicht. Deshalb beruht der Gegenstand des Anspruchs 13 auf einer 
erfinderischen Tatigkeit (Artikei 33(3) PCT). 

3.4 Die Anspruche 14-23 sind vom Anspruch 13 abhangig und erfullen damit ebenfalls 
die Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

4.1 Die Harzmatte hergestellt nach dem Verfahren des Anspruchs 1 ist neu und 
erfinderisch. Deshalb ist der Gegenstand der Anspruche 24 und 25, wobei diese 
Harzmatte mit seinen beanspruchten Mermalen verwendet wird, neu und 
erfinderisch (Artikei 33(2) und (3) PCT). 

4.2 Die Anspruche 26-28 sind von den Anspruchen 24 und 25 abhangig und erfullen 
damit ebenfalls die Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische 
Tatigkeit. 

5. Die Anspruche 1-28 sind gewerbiich anwendbar (Artikei 33(4) PCT). 
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1. Verfahren zur Herstellung von Harzmatten aus faserverstdrkten 
Kunststoffen, Sheet Moulding Compounds (SMCs), zur VenA/endung al$ 
Haibzeug bei der Herstellung von Bauteilen nach dem FiieBpressverfahren, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Gelegeverstdrkung der Harzmatten aus 
mindestens einer Lage sich kreuzender endloser Fasem gebildet wird, die 
einer textilen Struktur gleicht, wobei die Ausrichtung dieser Fasern, die 
Faserorientierung, auf die Belastung durch die auf das Bauteil angreifenden 
Krafte abgestlmmt wird und dass die Gelegeverstdrkung einstOckig von 
einer Rolle abgezogen und nach der TrSnkung mit dem Harz der 
vorgegebenen Kontur entsprechend zugeschnitten wird. 

13. Harzmatte, hergestellt nach dem Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 
12. dadurch gekennzeichnet, dass die Gelegeverstarkung (2) der Harzmatte 
(26) mindestens eine Lage (4) sich kreuzender endloser Fasern (4o. 4u) 
umfasst, die einer textilen Struktur gleicht. wobei die Ausrichtung dieser 
Fasem (4o, 4u), die Faserorientierung, auf die Belastung durch die auf das 
Bauteil angreifenden Krdfte abgestimmt ist. 

24. Verfahren zur Herstellung von Bauteilen aus Harzmatten, hergestellt nach 
einem Verfehren der AnsprOche 1 bis 12. dadurch gekennzelchnet. dass 
eine gereifte und fQr das Flie&pressen vorbereitete Harzmatte, hergestellt 
mit einer Gelegeverstarkung aus mindestens einer Lage sich kreuzender 
endloser Fasem, als Bahn von ihrer Rolfe abgezogen wird; dass die 
TrSgerfolie und die Deckfolie von der Bahn abgezogen werden, dass ein 
Zuschnitt In der Rohkontur des zu erzeugenden Bauteils aus der Bahn 
ausgeschnitten wird, dass dieser Zuschnitt der Harzmatte in eine Presse 
gelegt wird, dass weitere Zuschnitte erzeugt werden, dass so viele 
Zuschnitte in die Presse gelegt werden, bis die erforderliche Wanddicke des 
zu erzeugenden Bauteils erreicht ist und dass dann der Fiie&pressvorgang 
in bekannter Weise durchgefOhrt wird. 
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25. Verfahren zur Herstellung von Bauteilen aus Harzmatten. hergesteilt nach 
einem Verfahren der AnsprQche 1 bis 12. dadurch gekennzeichnet, dass 
gereifte und fDr das FlieBpressen vorbereitete Harzmatten, hergesteilt mit 
einer Gelegeverstdrkung aus mindestens einer Lage sich kreuzender 
endloser Fasem, als Bahnen von Rotten abgezogen werden, dass die 
Trdgerfolien und Deckfotlen von den Batinen abgezogen werden, dass die 
Baiinen in mehreren, mindestens zwel, Lagen Qk>ereinander gelegt werden, 
dass ein Zuschnitt in der Rohkontur des zu erzeugenden Bauteils aus den 
Balinen ausgeschnitten wird, das dieser Zusclinitt aus mindestens zwel 
Lagen von Harzmatten in eine Presse gelegt wird, dass so viele Zuschnltte 
in die Presse gelegt werden, bis die erforderiiche Wanddicke des zu 
erzeugenden Bauteils erreicht ist und dass dann der Flle&pressvorgang in 
bekannter Weise durchgefOhrt wird. 
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